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^ (54) Title: ORGANOMETALLIC BUILDING MATERIALS AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME 

^© (54) Bezeichnung: METALLORGANISCHE GERUSMATERIALIEN UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG 
IT) 

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing an organometallic building material, comprising reacting, in the 
presence of a base and a solvent, a fluid mixture that contains a metal salt having at least one bidentate organic compound capable 
of coordination with metal ions, said solvent containing at least one cyclic amide (lactam) and/or at least one cyclic ester (lactone). 

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung eines metallorganischen Geriist materials umfassend die Umsetzung eines flu- 
iden Gemischs umfassend ein Metallsalz mit mindestens einer wenigstens bidentaten zur Koordination mit Metallionen geeigneten 
organischen Verbindung in Gegenwart mindestens einer Base und einem Losungsmittel, wobei das Losungsmittel mindestens ein 
cyclisches Amid (Lactam) und/oder mindestens einen cyclischen Ester (Lacton) enthalt. 
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AVAILABLE COPV 



Metallorganische Geriistmaterialien und Verfahren zu deren Herstellung 



Die vorliegende Erfindung betriffi neue metallorganische Geiiistmaterialien, ein 
Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Adsorbens, Trocken- 
mittel, Flammschutzmittel, Speichermaterial oder Depot von Wirksubstanzen oder 
Katalysatoren. 

Metallorganische Geiiistmaterialien sind an sich bekannt. Hierzu verweisen wir 
_auf_die_Jttdssenschaftlich^ 

Chem., Vol. 152 (1), 3-20, die die bisherigen Entwicklungen auf diesem techni- 
schen Gebiet zusammengefafit. Ein Verfahren zur Herstellung derartigen Materia- 
lien wird in der EP-A 0 790 253 beschrieben. Das dort beanspruchte Verfahren 
zur Herstellung eines mikroporosen Materials umfaBt das Vermischen einer Lo- 
sung umfassend mindestens ein Metallion, wie darin definiert mit einem Ligan- 
den, der Substrukturen mit multidentaten funktionelle Gruppen aufweist in Ge- 
genwart einer wie darin definierten Templat-Verbindung. Als Verwendung fur 
derartige Materialien wird in dieser Druckschiift ein Verfahren zum Entfernen 
von Verunreinigungen aus Gasen und Flussigkeiten erwahnt. Weitere Verwen- 
dungen der dort beschriebenen Materialien werden in dieser Druckschrift weder 
erwahnt noch angedeutet. Das dort beschriebene Verfahren, das lediglich mit sehr 
geringen Mengen durchgeftihrt wurde, weist jedoch, z.B. fur Zink-Terephthalat- 
Geruste, schlechte, fur die groBtechnischen Herstellung derartiger Materialien 
unbefriedigende Ausbeuten von weniger als 70% auf. Eine technisch relevante 
Herstellweise mit hohen Ausbeuten, wie man sie etwa zur Anwendung metallor- 
ganischer Geriistmaterialien als Katalysatoren benotigt, wird dort wie auch im 
tibrigen Stand der Technilc, nicht beschrieben. 
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Somit lag eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung in der Bereitstellung eines 
Verfahrens zur Herstellung von derartigen Gerustmaterialien, das zum einen die 
groBtechnische Herstellung in holier Ausbeute derartiger Materialien ermoglicht 
5 und zum anderen auch zu prinzipiell neuen Materialien fuhrt. 

Es wurde nun tiberraschend gefunden, daB man metallorganische Geriistsubstan- 
zen in hoher Ausbeute herstellen kann, wenn man N-Methylpyrrolidon als Lo- 
sungsmittel bzw. als Losungsmittelkomponente verwendet. 

10 

Somit betrifft die vorliegende Erfindung 

ein Verfahren zur Herstellung eines metallorganischen Gerustmaterials umfassend 
die Umsetzung eines fluiden Gemischs, wie z.B. eine Losung oder Suspension 
umfassend ein Metallsalz mit mindestens einer wenigstens bidentaten zur Incoordi- 
nation mit Metallionen geeigneten organischen Verbindimg in Gegenwart minde- 
stens einer Base und einem Losungsmittel, wobei das Losungsmittel mindestens 
ein cyclisches Amid (Lactam) und/oder mindestens einen cyclischen Ester (Lac- 
ton), wie z.B. N-Methylpyrrolidon enthalt, 

ein metallorganisches, Mikroporen aufweisendes Geriistmaterial enthaltend ein 
Metallion und damit koordinativ verbunden mindestens eine wenigstens bidentate 
organische Verbindung, herstellbar durch ein Verfahren, das die Umsetzung eines 
fluiden Gemischs, wie z.B. einer Losung oder Suspension eines Metallsalzes mit 
mindestens einer wenigstens bidentaten zur Koordination mit Metallionen geeig- 
neten organischen Verbindung in Gegenwart mindestens einer Base und einem 
Losungsmittel, wobei das Losungsmittel mindestens ein cyclisches Amid (Lac- 
tam) und/oder mindestens einen cyclischen Ester (Lacton), wie z. B. N- 
Methylpyrrolidon enthalt, umfaBt, sowie 
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die Verwendung des metallorganischen Gerustmaterials als Katalysator, Adsor- 
bens, Trockenmittel, Flammschutzmittel, Speichermaterial, Depot von Wirksub- 
stanzen, Sensormaterial, Pigment oder elektronisches Bauteil. 

5 Als Metallkomponente innerhalb des erfindungsgemaB eingesetzten Metallsalzes 
kommen dabei die Elemente der Gruppen la, Eta, Ilia, IVa-VTQa und Ib-VIb des 
Periodensystems in Frage, wobei besonders Zink, Kupfer, Nickel, Palladium, Pla- 
tin, Ruthenium, Rhenium und Cobalt bevorzugt zu nennen sind. 

10 Als wenigstens bidentate zur Koordination mit Metallionen geeignete organische 
Verbindung kommen prinzipiell alle fur diese Zweck geeignete und obige Bedin- 
gungen erfullende Verbindungen in Frage. Dabei muft die organische Verbindung 
insbesondere mindestens zwei Zentren aufweisen, die mit den Metallionen eines 

Metallsalzes, insbesondere mit den Metallen der vorgenannten Gruppen la . Ila, 

15 Ilia, IVa- Villa und Ib-VIb eine Bindung aufbauen konnen. Diese konnen insbe- 
sondere ausgewahlt werden unter: 

substituierten oder unsubstituierten, ein- oder mehrkemigen aromatischen Dicar- 
bonsauren und substituierten oder unsubstituierten, ein- oder mehrkemigen aro- 
matischen, mindestens ein Heteroatom aufweisenden aromatischen Dicarbonsau- 
20 ren. 

Im einzelnen sind beispielhaft zu nennen: 

Dicarbonsauren des Benzols, Naphthalins, Pyridins oder Chinolins. 

25 Als Losungsmittel wird im erfindungsgemaBen Verfahren ein Losungsmittel ein- 
gesetzt, das ein cyclisches Amid und/oder einen cyclischen Ester entweder alleine 
oder zusammen mit einem geeigneten Cosolvent umfaBt. Als Cosolvent eigenen 
sind prinzipiell alle protischen und/oder aprotischen organischen Losungsmittel, 
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die in der Lage sind, die mindestens bidentaten organischen Verbindungen zu 
losen. Beispielhaft zu nennen sind: 

Aromatische Losungsmittel, wie z.B. Benzol, Chlorbenzol, Toluol, Xylol oder 
halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Chloroform. 

5 

Als Basen lassen sich alle organischen Basen, die in der Lage sind, die genannten 
bidentaten Verbindungen zu deprotonieren, einsetzen. Im einzelnen sind zu nen- 
nen: 

Triethylamin, Tetraalkylarrmaonixmihydroxide, wie z.B. Tetrapropylammonium- 
10 hydroxid. 

DemgemaB betrifft die vorliegende Erfindung auch ein Verfahren wie oben be- 
schrieben, wobei die Base ausgewahlt wird unter organischen Aminen. 



1 5 Zur Her stellung der erfindungsgemaBen metalloi ganischen Geriistmaterialien geht 
man z. B. wie folgt vor: Zunachst lost man die organische Verbindung in dem 
Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und fuhrt anschliefiend, vorzugsweise 
unter stetigem Ruhren, das Metallsalz zu. Das Zufuhren des Metallsalzes kann 
nach jedem beliebigen Verfahren geschehen. 

20 

Sobald die Losimg homogenisiert ist, begiimt man mit der Zugabe der Base. 

Den nach der Umsetzung erhaltenen Niederschlag, der das metallorganische Ge- 
rustmaterial umfaBt, wird von der Mutterlauge des erhaltenen Reaktionsgemsichs 
25 mittels Filtration, Zentxifugation oder Spruhtrocknung abgetrennt. Zur Entfernung 
anhaftenden Losungsmittels und restlicher Base kann das so abgetrennte Ge- 
rustmaterial einem Trockmmgsschritt unterzogen werden. Vorzugsweise wird 



wahrend des Trocknungsschritts der Druck reduziert, urn die Poren des metallor- 
ganischen Geriistmaterials zumindest teilweise zu entleeren. 

Die vorstehende genannte Abfolge von Arbeitsschritten kann auch in dem Fach- 
mann bekannter Weise abgeandert werden bzw. die Schritte in anderer Reihenfol- 
ge durchgefiihrt werden. 

DemgemaB betriffl die vorliegende Erfindung auch ein metallorganisches, Mikro- 
poren aufweisendes Gerustmaterial enthaltend ein Matallion und damit koordina- 
tiv verbunden mindestens eine wenigstens bidentate organische Verbindung, wel- 
ches durch ein Verfahren, das die Umsetzung eines fluiden Gemischs, wie z. B. 
einer Losung oder Suspension eines Metallsalzes mit mindestens einer wenigstens 
bidentaten zur Koordination mit Metallionen geeigneten organischen Verbindung 

in Geg enwart mindestens einer Base und einem Losungsmittel herstellbar ist, wo- 

bei das Losungsmittel mindestens ein cyclisches Amid (Lactam) und/oder minde- 
stens einen cyclischen Ester (Lacton) enthalt. 

Die erfindungsgemaB erhaltenen metallorganischen Geriistmatrialien enthalten 
Mikroporen, wobei vorliegend Mikroporen solche mit einem Durchmesser von 2 
nm oder darunter sind ? gemaB der Definition in Pure Applied Chem. 45 5 S. 71 ff., 
insbesondere S. 79 (1976). Das Vorhandensein von Mikroporen erkennt man an 
den mittels Sorptionsmessungen zur Bestimmiang der Aufhahmekapazitat der 
metallorganischen Geriistmaterialien an Stickstoff bei 77K gemaB DIN 66131, 
66134. Dabei deutet der typische Isothermenverlauf im Typ-I-Form auf das Vor- 
liegen von Mikroporen bin. 

Die berechneten spezifischen Oberflachen nach dem Langmuir-Modell (DIN 
66131, 66134) liegen vorzugsweise oberhalb 5 m 2 /g, weiter bevorzugt oberhalb 50 
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m7g, insbesondere oberhalb 500 m 2 /g und konnen in den Bereich bis oberhalb 
2000 m 2 /g ansteigen. 

Verwendung finden die erfindungsgemaBen metallorganischen Geriistmaterialien 
5 insbesondere als Adsorbens, Trockenmittel, Flammschutzmittel, Speichermaterial 
oder Depot von Wirksubstanzen Sensormaterial, Pigment, elektronisches Bauteil 
oder als Katalysatoren. insbesondere als Katalysatoren, wo sie breit eingesetzt 
werden konnen. 

10 Als Einsatzgebiete bei der Katalyse sind insbesondere zu nennen: 

Oxidationen, Reduktionen, Ringoffiiungsreaktionen, C-C-Verkniipfungen und 
Epoxidationen, C-C-Bindungs-Bildungen wie beispielsweise Alkylierungen, 
Acylierungen; Additionen wie beispielsweise Carbonylierungen, Aminierungen, 
Hydratisiertmgen^ 

15 spielsweise Decarbonylierungen, Decarboxylierungen, Dehydratisierungen; De- 
hydrierungen und Hydrierungen, Isomerisierungen, C-C-Bindungs-Spaltungen 
wie beispielsweise Cracken und Hydrocracken; Reformierung; Oliogomerisierun- 
gen, Polymerisationen; Reinigungskatalyse fur Abgas und Abwasser, Photokata- 
lyse. 

20 

DemgemaB betrifft die vorliegende Erfindung auch ein Verfahren zur Umsetzung 
mindestens einer organischen Verbindung, wobei die organische Verbindung mit 
mindestens einexn erfindungsgemaBen Katalysator in Kontalct gebracht wird. 

25 Die erfindungsgemaBen organometallischen Geriistmaterialien sind bei ihrer 
Verwendung als Katalysatoren insbesondere dahingehend vorteilhaft, als daB man 
ihre Katalysatorperformance durch Variation des Metalls und/oder der wenigstens 
bidenten zur Koordination mit Metallionen geeigneten organischen Verbindung 
variieren bzw. mafischneidern kann. So konnen beispielsweise Umsetzungen von 
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C-C-Dreifachbindungen mit den erftndungsgemaBen zinkhaltigen metallorgani- 
schen Geriistmaterialien katalysiert werden. Der erfindungsgemaBe Katalysator 
eignet sich fur eine Verwendung in einem Verfahren zur Herstellung von Verbin- 
dungen der Formeln I bzw. II 

OR 1 OR 1 

R I R 



R (CHR) m C =C ^ R (CHR) „ C CH ^ 

R I R 

I II 



OR 1 



10 

in denen R 1 Wasserstoff oder einen aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphati- 
schen, aromatischen oder heterocyclischen Rest oder einen Acylrest bedeutet, 
wobei diese Reste weitere Substituenten, die nicht mit Acetylenen oder Allenen 
reagieren, tragen konnen, die Reste R unabhangig voneinander fur Wasserstoff, 
15 oder aliphatische, cycloaliphatische, araliphatische, aromatische oder heterocy- 

clische Reste stehen, die unter Bildung eines Ringes miteinander verbunden sein 

konnen, und m fur 0 oder 1 steht, durch Addition von Verbindungen der Formel 
III 

20 R^H III 



25 



an Acetylene oder Allene der Formeln IV bzw. V 



R — c ^= c R = c=c 

R 



\ 

R 



IV v 



wobei R und R die oben angegebene Bedeutung haben, in der Gas-, Fliissig- oder 
uberkritischen Phase bei erhohter Temperatur. 

Als Edukte fur die Umsetzung kommen beliebige Alkine oder Allene oder Gemi- 
sche davon in Betracht. In der Re gel wird man jedoch technisch leicht zugangli- 
che Acetylene und Allene mit 2 bis 8 C— Atomen, bzw. 3 bis 8 C-Atomen ver- 



wenden. Besonders bevorzugt sind Propin und Allen und insbesondere Kohlen- 
wasserstoffstrome, die diese enthalten. 

Die Hydroxylgruppen enthaltende Verbindung R^H kann Wasser, ein beliebiger 
5 Alkohol, ein Phenol oder eine Carbonsaure sein. Im allgemeinen kommen vor 
allem Alkohole, besonders Alkanole niit 1 bis 16 C— Atomen, einkernige Phenole 
und niedermolekulare Carbonsauren, z.B. mit 1 bis 16 C— Atomen, in Betracht. 
Besonders bevorzugt werden niedere Alkohole und insbesondere Methanol ver- 
wendet. 

10 

Die Addition der Hydroxylgruppen enthaltenden Verbindungen erfolgt in Gegen- 
wart des heterogen vorliegenden Katalysators in der Gas-, Fltissig- oder tiberkrit- 
schen Phase entweder uber einem Festbett oder in eineni Wirbelbett bei Tempe- 
raturen von 25 bis 400°C, vorzugsweise 1 00 bis 250°C und besonders bevorzugt 
15 120 bis 200°C und Driicken in Abhangigkeit vom verwendeten Edukt, typischer- 
weise von 0,1 bis 100 bar, insbesondere 0,8 bis 20 bar (alle Driicke bezogen auf 
Summe der Partialdriicke der Edukte). 



So kann beispielsweise aus Propin oder Allen mit Methanol je nach Reaktionsbe- 
20 dingungen selektiv 2-Methoxypropen oder 2,2-Dimethoxypropan gebildet wer- 
den. Die erfindungsgemaB erhaltlichen Enolether der Forniel I und die Dial- 
koxyverbindungen der Formel II sind wertvolle Zwischenprodulcte zur Herstel- 
lung von Wirkstoffen und Riechstoffen. Insbesondere die Enolether sind begehrte 
Ausgangsstoffe z.B. zur Herstellung von y,5— ungesattigten Ketonen als Vorpro- 
25 dukte fur die Herstellung von Isophytol. 

Will man vor allem die Enolether gewimien, kann man in an sich bekannter Weise 
die Verbindungen der Formel II durch Abspaltung von einem Mol R^H in die 
entsprechenden Enolether der Fonnel I iiberfuhren. Dafur existieren zahlreiche 
30 aus DE-A- 35 35 128, DE-A- 37 22 891, DE-A-38 04 162, Chemical Abstracts, 
Vol. 94 (19); 156 241 fund DE-A-1 9544450 bekannte Verfaliren. 

Weitere Details beziiglich des Herstelltmgsverfahrens fur oben genannte Verbin- 
dungen sind der EP-A 105O510zu entnehmen, deren diesbeziiglicher Lnhalt voll 
35 umfanglich in den Kontext der vorliegenden Anmeldung einbezogen wird. 
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Ebenso gelingt die Herstellung von Vinylestern aus der entsprechenden Saure und 
Acetylen, so daB generell die Aktivierung substituierter Acetylene oder Allene 
nach dem Fachmann bekannten Verfahren moglich ist. 

Mit anderen Metallen, beispielsweise Cu 5 Pd, Ail, Ru 5 Ni, Rbu, Co und Pt konnen 
Hydrier- und Dehydrierreaktionen katalysiert werden, bis hin zur Umsetzung von 
Methanol zu Wasserstoff, etwa in Brennstoffeellenanwendungen. 

Generell sind die metallorganischen Gertistmaterialien aufgrund ihrer breiten Va- 
riabilitat auch einsetzbar in Oxidations-, Epoxidations- und Reduktionsreaktionen, 
wenn man als Gexiistbaustein ein Metall wahlt, welches in der Lage ist 9 seine 
Oxidationsstufe leicht zu andern, wie es z.B. von vielen Metallen der Nebengrup- 
penelemente^ekannt: ; 

Neben den Metallen als Geriistbaustein kann jedoch auch fiber die Modification 
des organischen Bausteins katalytisches Verhalten gesteuert werden. Fuhrt man in 
den organischen Baustein beispielsweise Carbonsaure-, Sulfonsaure, Trifluorsul- 
fonsaure oder andere azide Reste ein 3 so kann das resultierende metallorganische 
Geriistmaterial als heterogene Festkorper saure in Isomerisierungen, Veresterun- 
gen 5 Verethemngen, Alkoxylierungen, Hydratisierungen, Dehydratisierungen, 
RingschluB- und Ringoffnungsreaktionen oder C-C-Verknupfungen verwendet 
werden. 

25 Weiterhin sind zu nennen: 

C-C-Bindungs-Bildungen wie beispielsweise Alkylierungen, Acylierungen; Ad- 
ditionen wie beispielsweise Carbonylierungen, Aminierungen, Hydratisierangen, 
Eliminierungen wie beispielsweise Decarbonylierungen, Decarboxylierungen; 
Dehydrierungen und Hydrierungen, C-C-Bindungs-Spaltungen wie beispielsweise 



10 



15 



20 
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Cracken und Hydrocracken; Reformierung; Oxidationen und Epoxidationen; 
Oliogomerisierungen, Polymerisationen; Reinigungskatalyse fur Abgas und Ab- 
wasser, Photokatalyse. 

5 Versieht man den organischen Baustein mit Amingruppen oder verwendet bei- 
spielsweise Dicarboxylate des Pyridins als Baustein, so eroffhet sich der Einsatz 
dieser Materialien zur Basenkatalyse. 

Nutzt man alkylsubstituierte aromatische Dicarbonsauren als organische Baustei- 
10 ne, so kann man metallorganische Geriistmaterialien herstellen, die sich spater 
dazu eignen, an den Alkylketten mittels Luft Hydroperoxide zu bilden, um diese 
fur die heterogenkatalytische selelctive Epoxidation von Olefinen einzusetzen. 



Uber die hohe Oberflache der metallorganischen Geriistmaterialien und ihre Poro- 
15 sitat konnen sie auch Anwendung als Adsorbentien, Trockenmittel, Flamm- 
schutzmittel, Speichermaterialien und Depots fur retardierte Pharmakafreisetzung 
finden. 

Femer konnen diese Materialien als Sensoren bzw. in Sensoren fur z.B. Gasde- 
20 tektion oder in Anwendungsbereichen wie z.B. ^Chemistry on a chip" aufgrund 
der hohen Porositat und Oberflache der Materialien eingesetzt werden. 

Femer finden die Vei*bindungen Anwendungen in oder als elektronischen Bautei- 
len oder Funktionsmaterialien. 

25 

Je nach Einsatzgebiet konnen die erfindungsgemaBen metallorganischen Ge- 
nistmaterialien in Pulverform oder verformt als Strange, Pellets, Granulate, Ringe 
u.a. in einem Realctor eingesetzt werden, oder auf Trager aufgebracht werden, 



etwa als Belage auf Destillationspackungen oder Netzwaben und Metall- oder 
Polymergestricken. Die Umsetzungen konnen je nach Anwendung in fltissiger, 
gasformiger oder uberkritischer Phase erfolgen. 

5 Ferner finden auch alle Verformtmgen und Verarbeitungen aus dem Bereich 
Kunststoffe Verwendung, wie z.B. Extrusion, Coextrusion, Einarbeitung in Poly- 
merblends. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung verdeutlichen. 
1 0 Beispiele 
Beispiel 1: 



In einem Realctionskolben wurden 24,9 g Terephthalsaure in 43,6 g l-Methyl-2- 
15 pyrrolidon mit 8,6 g Chlorbenzol und 24, 9 g Dimethylformamid gelost und unter 
Ruhren auf 70 °C gebracht. Zu dieser Losung wurden 52,2 g Zinlautrat zugege- 
ben. Nach einer Stunden wurden in diese Suspension, ebenfalls bei 70 °C, 30 g 
Triethylamin zugegeben. Die entstande Losung wurde 2 Stunden lang bei 70 °C 
nachgeriihrt. Das ausgefallene weiBe Zink-Terephthalat-Geriistmaterial wurde 
20 abfiltriert und bei Umgebungstemperatur getroclcaet, und anschlieiiend bei 200°C 
ausgeheizt. Der Gewichtsverlust durch beide Trocknungsschritte betrug 23 Gew.- 
%. Die Ausbeute, bezogen auf die eingesetzte Menge an Zink, betrug 87 %. 

Die Messung der spezifischen Oberflache erfolgte volumetrisch an einem Gerat 
25 der Fa. Micromeritics (ASAP 2000) und ergab nach dem Langmuir-Model be- 
rechnet einen Wert von 1 063 m 2 /g. 
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Beispiel 2: 

In einem Reaktionskolben wurden 1320 g 1 -Methyl-2-pyrrolidon vorgelegt und 
innerhalb von 30 Minuten mit 64,2 g Terephthalsaure versetzt In diese Losung 
5 wurden innerhalb von einer Stunde unter stetigem Rtihren 87,6 g Kupfernitrat 
gegebene und homogenisiert. AbschlieBend wurden innerhalb von zwei Stunden 
81 g Triethylamin zugegeben und eine Stunde nachgeruhrt. 



Das Produlct wurde abfiltriert und mit ca. 2 Liter Wasser nachgewaschen und bei 
10 1 50°C im Valcuumtrockenschrank getrocknet. 

Die Ausbeute, bezogen auf die eingesetzte Menge an Kupfer, betrug 88 %. 



Eine Aufnahme der Stickstoffisotherme (s. Abbildung) bei 77 K belegt die fur 
15 mikroporose Materialien typische Typ-I-Isotherme bis p/p° < 0,9. 
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Die spezifische Langmuir-Oberflache berechnet sich daraus zu 334 m 2 /g.. 
Beispiel 3 ( Herstellung von 4-tert-Butvlbenzoesam-evinvlester^ 

5 

In einem Autoklaven wurden 2,5 g des in Beispiel 1 hergestellten Katalysators in 
100 g 1 -Methyl -2 -pyrrolidon vorgelegt und mit 40 g 4-tert.-Butylbenzoesaure 
versetzt. Nach Aufpressen von 5 bar Stickstoff wurde auf 1 80°C aufgeheizt, an- 
schliefiend 20 bar Acetylen aufgegeben und wahrend 24 Stunden nachdosiert. Der 
10 Realctionsaustrag wurde mittels GC analysiert und zeigte mit einem Umsatz von 
94% auf die eingesetzte Saure eine Selektivitat von 83% zum 4-tert.- 
Butylbenzoesaurevinylester. 



Beispiel 4 (Herstellung von 2-MethoxvpropenV. 

15 

In einen Differentialkreislaufreaktor wurden 55 g eines gemaB Beispiel 1 herge- 
stellten Katalysators in Tablettenform eingebaut. Uber eine HPLC-Pumpe wurden 
1,5 g/h eines Fltissiglceitsstromes (Mischung Methanol/Cyclohexan 10:1) zudo- 
siert. Propin wurde in einem GasfluB von 6 g/h bei 250°C zugefahren. Der Urn- 
20 satz betrug 30% an Propin mit einer Selektivitat zu 2-Methoxypropen von 80%. 

Bei einer Wiederholung des Versuches ohne Katalysator wurde kein Propin- 
Umsatz festgestellt. 



25 
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Patentanspriiche 

Verfahren zur Herstellung eines metallorganischen Geriistmaterials umfas- 
send die Umsetzung eines fluiden Gemischs umfassend ein Metallsalz mit 
mindestens einer wenigstens bidentaten zur Koordination mit Metallionen 
geeigneten organischen Verbindung in Gegenwart mindestens einer Base 
und einem Losungsmittel, wobei das Losungsmittel mindestens ein cy- 
clisches Amid (Lactam) und/oder mindestens einen cyclischen Ester 
(Lacton) enthalt. 

Verfahren nach Anspruch 1 , wobei das Metallsalz ausgewahlt wird unter 
Metallsalzen des Zinks, Kupfers, Cobalts, Nickels, Palladiums, Platins, 
Ruteniums, Rheniums oder Gemischen aus zwei oder mehr davon. 



Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Base ausgewahlt wird unter 
organischen Aminen. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die organi- 
sche Verbindung ausgewahlt wird unter substituierten oder unsubstituier- 
ten 3 ein- oder mehrkernigen aromatischen Dicarbonsauren und substitu- 
ierten oder unsubstituierten, ein- oder mehrkernigen aromatischen, minde- 
stens ein Heteroatom aufweisenden aromatischen Dicarbonsauren. 

Metallorganisches, Mikroporen aufweisendes Geriistmaterial enthaltend 
ein Matallion und damit koordinativ verbunden mindestens eine wenig- 
stens bidentate organische Verbindung, herstellbar durch ein Verfahren, 
das die Umsetzung eines fluiden Gemischs, wie z.B. einer Losung oder 
Suspension eines Metallsalzes mit mindestens einer wenigstens bidentaten 
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zur {Coordination mit Metallionen geeigneten organischen Verbindung in 
Gegenwart mindestens einer Base und einem Losungsmittel, wobei das 
Losungsmittel mindestens ein cyclisches Amid (Lactam) und/oder minde- 
stens einen cyclischen Ester (Lacton) enthalt, umfaflt 

Metallorganisches Gerustmaterial nach Anspruch 5, das eine spezifische 
Oberflache nach Langmuir von >5m/g aufweist. 

Verwendung des metallorganischen Geriistmaterials nach Anspruch 5 oder 
6 als Katalysator, Adsorbens, Trockenmittel, Flammschutzmittel, Spei- 
chermaterial oder Depot von Wirksubstanzen, Sensormaterial, Pigment 
oder elektronisches Bauteil. 



Verfahren zur Umsetzung mindestens einer organischen Verbindung, wo- 
bei die organische Verbindung mit mindestens einem Katalysator nach 
Anspruch 7 in Kontakt gebracht wird. 

Verfahren nach Anspruch 8 3 wobei die Umsetzung ausgewahlt wird unter: 

Oxidationen, Reduktionen, Ringof&iungsrealctionen, C-C-Verlmupfungen, 
Epoxidationen, Additionen, Aminierungen, Hydratisierungen, Veretherun- 
gen 5 Alkoxylierungen, Decarbonylierungen, Decarboxylierungen, Dehy- 
dratisierungen, Dehydrierungen und Hydrierungen, Isomerisierungen, C- 
C-Bindungs-Spaltungen, Refoimierung, Isomerisierungen, Oligomerisie- 
rungen, Polymerisationen; Reinigungskatalyse fur Abgas und Abwasser, 
Photokatalyse. 
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